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Patentanspriiche : 

Dichtungsbahn zur Abdichtung von Bau- 

werken gegen Wasser, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB auf einer Tragerfolie (5; aus Polyathylen eine Schicht 
(1) aus niifc Bitumen vermengtem synthetischem Kautschuk an- 
geordnet ist, una daB die der Trugerfolie abgekehrte, freie 
Plache dieser Schicht mit Siliconpapier (2) abgedeckt ist. 

2« Dichtungsbahn nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, da3 der synthetische Kautschuk (1) ein 
blockbildend.es Elastomer aus Polystyrol-Polybutadien-Poly- 
sbyTol ist, und daB die Tragerfolie (5) ein Antiblockmlttel 
enthaltendes Polyathylen niedriger Dichte ist, welches zu 
50 % ein 10 - 15 % Vinylacetat aufweisendes Copolymerysat 
des Athylens enthalt. 

3* Dichtungsbahn nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Tragerfo- 
lie (5) und der Bitumen-Kautschukschicht (1) eine Lage Glas- 
faservlies (3) angeordnet ist, 

4« Dichtungsbahn nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS die der Tragerfolie (5) zugekehrte Plache 
des Glasfaservlieses (3) mit Aluminium (4) beschichtet ist. 
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5* Mchtungsbahn nach. einem der Anspriiche 

3 una 4-, dadurch gekennzeichnet, daB das Cxlasf aservlies (3) 

/ 2 

30 bis 100 Gramm Grlasf aseriaasse/m aufweist, 

6« Dichtungsbahn nacii einem der Anspriiche 
3-5, dadurch gekennzeichnet , daB die Schichtdicke des 
Aluminiums (4) 6 - 30 u betragt. 
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Pat entanmel dung 

Herr Johannes Heyen, Poller StraBe 161-169, 2954 Wiesmoor 
Dichtungsbahn zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser 



Die Erf indung betrif ft eine Dichtungsbahn 
zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser. 

Es ist bereits bekannt, Gummi- oder Kunst- 
stoffbahnen auf die abzudichtenden Flachen der Bauwerke zu 
kleben. Eine solche Verf ahrensweise hat jedoch den Nachteil, 
daB verbal tnismaBig genau gearbeitet werden muB, urn einen 
dichten Ubergang an den Nahtstellen einander benachbarter 
Kunststoffbahnen zu erreichen. Das Auftragen von fliissigen 
Klebstoff en und das anschlieBende Andriicken der Folie in das 
Klebstoffbett stellt auBerdem einen verbal tnismaBig schwieri- 
gen Arbeit sgang dar. 

Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe ge- 
macht, ein Abdichten von Bauwerken gegen Wasser in Form von 
Bahnen zu ermoglichen. Durch die Verlegung von selbstklebenden 
Dichtungsbahnen soil das bisher iibliche Anstrichverf ahren er- 
setzt werden, bei dem Dichtungsbahnen mit Kleber in flussiger 
Form aufgeklebt werden, 

Diese Aufgabe ist erf indungsgemaB dadurch 
gelost worden, daB auf einer Q?ragerfolie aus Polyathylen eine 
Schicht aus mit Bitumen vermengtem synthetischem Kautschuk an- 
geordnet ist t und daB die der Tragerfolie abgekehrte, freie 
Flache dieser Schicht mit Siliconpapier abgedeckt ist, 
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Die Bitumen-Kautschukschicht ist dabei in 
vorteilhafter Weise Abdichtungsmittel und Klebemittel zu- 
gleich. Die erfiadungsgemaBe Dichtungsbahn kann in groBen 
Abmessungen vorgefertigt werden, so daB an Ort und Stelle 
als einziger Arbeitsgang das Andriicken an die abzudichtende 
Bauwerksoberflacae verbleibt. Durch die Abdeckung der ELeb- 
und Abdichtungsschicht mit Siliconpapier kann die Dich- 
tungsbahn raumsparend in aufgerolltem Zustand zur Baus telle 
geschafft werden. Das Andriicken der Dichtungsbahn erfolgt dann 
unter gleichzeitiger Abrollung wahrend des Abziehens des 
Siliconpapiers . 

Die aus Polyathylen bestehende Trager- 
folie kann verhaltnismsLBig diinn gehalten werden, da die 
eigentliche Kleb- und Abdichtungsschicht, das mit synthetischem 
Kautschuk vermengte Bitumen, verhaltnismaBig formstabil ist. 
Bei der Herstellung der Dichtungsbahn wird unter hoher Tempe- 
ratur, die zwischen 130° und 180° C liegt, die sehr diinne 
Polie aufgescnmolzen. Eine solche diinne Polie bat auBerdem 
den Vorteil, daB beim Verlegen an den Oberlappungen der 
Dichtungsbahnen eine Wirkung als Trennfolie nicht mehr auf- 
tritt, und auBerdem die Flexibility der Bahn nicht mehr 
vermindert wird. Dadurch ist eine sichere Abdichtung von 
Bauwerken gewahrleistet. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrung der Dich- 
tungsbann ist vorgesehen, daB der synthetische Kautschuk ein 
blockbildendes Elastomer aus Polystyrol-Polybutadien-Poly- 
styrol ist, und daB die Tragerfolie ein Antiblockmittel ent- 
haltendes Polyathylen niedriger Dichte ist, welches zu 50 % 
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ein 10 - 15 % Vinylacetat aufweisendes Copolymerysat des 
Athylens enthalt. 

Dieses besondere Elastomer hat den Vorteil, 
daB der Abdichtungs- und Klebemasse eine hohe Elastizitat 
verliehen wird. Die Masoe ist formstabil und nimmt selbst 
naclx einer Ausdehnung von ca» 1.000 % die urspriinglichen 
Abmessungen wieder ein, AuBerdem ist die Klebwirkung auBer- 
ordentlich stark. Als Yorteil der verwendeten Polyathylen- 
mischung fur die Tragerfolie hat sich herausgestellt , daB 
die Klebwirkung zwischen der Dichtungsmastie und der Trager- 
folie sehr aggressiv ist, so daB an den Uberlappungsbereichen 
verlegter Dichtungsbahnen kaum noch AnpreBdruck aufzubringen 
ist, um die bisher gefahrdeten Nahtstellen zwischen den Dich- 
tungsbabnen auch sicher abzudichten. Dichtungs masse und Tra- 
gerfolie sind nach einer Beriihrung kaum noch voneinander 
zu trennen. Es sind bei der erf indungs^emaBen Dichtungsbahn 
deshalb keine besonderen MaBnahmen zu treffen, um die Naht- 
stellen abzudichten. 

Zur Erhohung der Festigkeit der Dichtungs- 
bahn kann die Dichtungsmasse auch mit einem Gewirk oder Ge- 
webe verstarkt sein. 

Bei stark saugenden oder sbaubi^-en Unter- 
gronden kann zur Verbesserung der Haftung der Dichtungsbahn 
ein Primer, der aus dem gleichen Bitumen-Kunststof f bestehen 
kann, jedoch mit Losungsmitteln gelost ist, vorgestrichen vver- 
den. 

Zwischen der Tragerfolie und der Bitumen- 
Kautschukschicht kann ebenfalls eine Lage Glasf aservlies an- 
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geordnet sein. 

Die der Tragerfolie zugekehrte Flache des 
Glasf aservlies kann mit Aluminium beschichtet oder bedampft sein, 

Damit die Dichtungsbahn nicht zu schwer 
wird, aber ausreichende Festigkeit auf weist, weist das Glas- 
f aservlies vorzugsweise 30 - 100 Gramm Glasf asermasse^m 2 auf. 
Als Schichtdicke fiir das Aluminium sind vorzugsweise 6-50 
yLc vorgesehen. 

Eine solche mit aluminiertem Glasf aservlies 
versehene Dichtungsbahn ist z. B. geeignet, Reparaturarbeiten 
an metallischen Dachkonstruktionen vorzunehmen, indem ein 
passendes Stuck aus der Dichtungsbahn zugeschnitten wird und 
ohne besondere Hilfsmittel auf eine abzudichtende Stelle, bei- 
spielsweise in einem Wellblechdach, aufgeklebt wird. 

In der Zeichnung ist eine schematische 
Schnittansicht einer Dichtungsbahn in der Perspektive darge- 
stellt. Die Bitumen-Kautschukmischung 1 weist eine Schicht- 
dicke von 1,5 - 2 mm auf und ist an ihrer unteren, frexen 
Flache mit Siliconpapier 2 abgedeckt. Dadurch kann die Dich- 
tungsbahn aufgerollt werden. Mit 3 ist eine die gegeniiber- 
liegende Slache der Dichtungsmasse 1 bedeckenfe Schicht aus 
Glasf aservlies bezeichnet, welche an der der Bitumen-Kaut- 
schukschicht abgekehrten Flache mit Aluminium 4 beschichtet 
ist. Mit 5 ist eine aus Polyathylen bestehende Tragerfolie 
bezeichnet. 

Die Bitumen-Kautschukmischung enthalt das 
synthetische Kautschuk in einem Mengenanteil von 15 - 40 %. 
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